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B schrelbung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verbes- 
serung des Schichtstoffs nach der friiheren Euro- 
paischen Patentanmeldung Veroffentlichungs-Nr. 
0176847, der aus einem vorverfestigten Synthese- 
faservlies und einem vorverfestigten Mineralfa- 
servlies, die durch Vernadein miteinander verbun- 
den sind. besteht. und der als Tragerbahn fur die 
Herstellung von Dach- und Dichtungsbahnen einge- 
setzt wird. 

Schichtstoffe nach der Europaischen Patentan- 
meldung Veroffentlichungs-Nr. 0176847 und die 
daraus hergestellten Bitumen-Bahnen zeigen gute 
thermomechanische Eigenschaften und ein deutlich 
verbessertes Brandvertialten. Die geringen Werte 
der DimensionsSnderung von 0,2 bis 0,5 % erlau- 
ben sogar ein einlagiges Verlegen der Bitumen- 
Bahnen auf dem Dach. 

Die vorliegende Erfindung hat nun zur Aufgabe, 
unter Wahrung aller Vorteile des Schichtstoffes 
nach der Europaischen Patentanmeldung 
Veroffentlichungs-Nr. 0176847, die Dimensionssta- 
bilitat nochmals zu verbessern. speziell auch in 
Querrichtung, um noch mehr Sicherheit bei seinem 
Einsatz als Tragerbahn fur einlagige Dachbahnen 
zu erhalten. 

Oberraschenderweise erreicht man eine deutli- 
che Verbesserung der Dimensionsstabilitat in Quer- 
richtung durch die Verwendung eines vorverfestig- 
ten Mineralfaservlieses, das in Langsrichtung mine- 
raiische Verstarkungsgarne enthalt. 

Besonders bewahren sich Glasfaservliese mit 
Verstarkungsgarnen aus Glas. 

Einzel- und Gesamttiter dieser Verstarkungs- 
garne werden der jeweiligen Aufgabenstellung an- 
gepafit, ebenso der Abstand der langslaufenden 
Verstarkungsgarne. 

Im Qblichen und bevorzugten Anwendungsbe- 
reich, wie ihn auch die Europaischen Patentanmel- 
dung Veroffentlichungs-Nr. 01 76847 beschreibt. 
d.h.. bei Flachengewichten des Polymervliesstoffes 
von 50 bis 350 g/m^ und 10 bis 100 g/m^ fur das 
Glasfaservlies. bewahren sich Abstande der Glas- 
garne von 5 bis 25 mm bei einem Titer von 500 bis 
2500, vorzugsweise 1100 dtex. Die Abstande der 
Glasgame mussen dabei nicht exakt eingehalten 
werden. 

Durch die Wahl der Filamenttiter und des Ab- 
stands der Verstarkungsgarne kann man den Kraft- 
Dehnungs-Verlaufe der Schichtstoffe bestimmen. 
Ziel ist dabei, einen fur die Verarbeitung zu 
Bitumen-Bahnen wichtigen steilen Anfangsmodul 
der Glasgarne mit dem anschlieSenden flacheren 
K-D-Verlauf des Polyesters so zu kombinieren, dafi 
ein moglichst stetiger Obergang im K-D-Verlauf 
erreicht wird. 



Die Schar der langslaufenden, parallelen Ver- 
starkungsgarne aus Glas verbessert erwartungsge- 
maB die thermomechanischen Eigenschaften des 
Schichtstoffs In LSngsrichtung. Uberraschenderwei- 

5 se ist aber die Verbesserung der Dimensionsstabili- 
tat in Querrichtung deutlich ausgepragter als in 
Langsrichtung. Es ergeben sich Verbesserungen 
der Querdimensionsstabilitat um den Faktor 15 bis 
30, insbesondere 19 bis 30. 

70 Besonders bevorzugte AusfUhrungsformen der 

vorliegenden Erfindung sind gekennzeichnet durch 
die in den Patentansprilchen 2 bis 6 angegebenen 
Merkmale. 

Der erfindungsgemaBe Schichtstoff ist hervor- 
75 ragend als Tragerbahn fur Dach- und Dichtungs- 
bahnen, femer auch zur Herstellung von Sonder- 
bahnen wie z.B. Rollkaschierbahnen, Kaltselbstkle- 
bebahnen, Schindein geei'gnet. 

Verlegte Dachbahnen konnen unter bestimm- 
20 ten Bedingungen (Windstille. intensive und lange 
Sonneneinstrahlung) Temperaturen von 70 bis 
80 • C erreichen. 

Die Dimensionsanderung be! 80 soil das 
Verhalten der Dachbahn unter den Temperatur- 
25 schwankungen auf dem Dach charakterisieren. Sie 
wird wie folgt ermittelt: 

In einem DachbahnenstUck (ca. 30 cm x 30 cm) 
werden zwei MeBstrecken von 25 cm in Langs- 
und Querrichtung aufgezeichnet. Dann werden die 

30 Pruflinge 1 Stunde lang in einen Warmeschrank 
eingelegt, dessen Temperatur genau auf 80 {± 
1 • C) gehallen wird. Nach der Warmebehandlung 
wird der noch weiche Dachbahnenprufiing vorsich- 
tig zusammen mit der Unterlage. einem engma- 

35 schigen V2A-Drahtgitter, aus dem Warmeschrank 
entnommen. Der Prufling wird an zwei Ecken 
gleichzeitig langsam angehoben, und dann auf ei- 
ner Papierbahn. z.B. Kreppapier, abgelegt. damit 
bei der AbkOhlung keine Behinderung einer mogli- 

40. Chen Kontraktion auftritt. 

Nach 1 Stunde Abkuhlzeit werden die Abstan- 
de der Markierungen ermittelt und die Veranderun- 
gen - bezogen auf die Ausgangsabstande - in 
Prozenten angegeben. 

45 Diese MeBvorschrift wurde in Aniehnung an die 

SIA-Norm 281 bzw. die UEAtc-Richtlinie Dachab- 
dichtungssysteme entwickelt. Sie wurde auch bei 
den folgenden Beispielen zur Ermittlung der Di- 
mensionsanderung angewandt. 

50 Die folgenden Beispiele zeigen die Vorteile des 

erfindungsgemaBen Schichtstoffs als Tragerbahn 
fUr Bitumen-Bahnen. Der erfindungsgemaBe 
Schichtstoff eignet sich aber auch als Tragerbahn 
fur Beschichtungen von mit Elastomeren oder Pla- 

55 stomeren modifiziertem Bitumen, fur Dichtungsbah- 
nen im Straflen- und Bruckenbau und ahnliche 
Anwendungen. 
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Beisplele 

A) Ein Schichtstoff wird nach dem Stand der 
Tecknik hergestellt aus einem Polyestervlies mit 
einem Flachengewicht von 250 g/m^ das durch 
Nadelung verfestigt wurde, und einem nicht ver- 
nadelten Glasfaservlies mit einem Flachenge- 
wicht von 50 g/m^. Die Dimensionsanderung 
langs/quer, gemessen nach dem oben beschrie- 
benen Verfahren, betragt -0.45/ + 0.32 %. 

B) Ein Schichtstoff wird nach der Europaischen 
Patentanmeldung Veroffentlichungs-Nr. 0176847 
hergestellt, indem man ein Polyestervlies mit 
einem Flachengewicht von 160 g/m^ durch Na- 
delung mit geringer Stichzahl vorverfestigt und 
mit einem ebenfalls vorverfestigten Glasfa- 
servlies mit einem Flachengewicht von 60 g/m^, 
das keine Fadenverstarkung aufweist, vemadelt 
und mit einem Ubiichen Binder endverfestigt 
Die Dimensionsanderung langs/quer, gemessen 
nach dem oben beschriebenen Verfahren. be- 
tragt -0,44/ +0.1 9 %. 

c) Ein erfindungsgemaBer Schichtstoff wird her- 
gestellt. indem man ein Polyestervlies mit einem 
Flachengewicht von 280 g/m^ durch Nadein mit 
geringer Stichzahl vorverfestigt und mit einem 
gleichfalls vorverfestigten Glasvlies mit einem 
Flachengewicht von 50 g/m^, das 0,6 Faden/cm 
eines Verstarkungsgarns eines Titers von 550 
dtex aufweist, vernadelt und mit einem ubiichen 
Binder endverfestigt. Die Dimensionsanderung 
langs/quer, gemessen anch dem oben beschrie- 
benen Verfahren. betragt -0,26/ +0,01 %. 
Ein Vergleich der Querdimensionsanderungen 
bei den Schichtstoffen der Beispiele A und B mit 
der Querdimensionsanderung der erfindungsgema- 
Ben Schichtstoffs des Beispiels C zeigt die Gberra- 
schende Verbesserung der Querdimensionsstabili- 
tat urn den Faktor 19. 

Patentansprij che 



' 4. Schichtstoff nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet daB das Flachengewicht des Fi- 
lamentvliesstoffs 50 bis 350 g/m^, bei einem 
Einzeltiter von 3 bis 8 dtex, betragt. 

5 

5- Schichtstoff nach mindestens einem der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Mineralfaservlies ein naB gelegtes Stapel- 
faservlies ist. 

70 

6. Schichtstoff nach mindestens einem der An- 
spruche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daB 
das Mineralfaservlies ein Flachengewicht zwi- 
schen 30 und 60 g/m^ aufweist. 

75 

7. Verwendung des Schichtstofs des Anspruchs 1 
als Tragerbahn fUr Dach- und Dichtungsbah- 
nen. 



1. A laminate composed of a preconsolidated 
synthetic fiber web and a preconsolidated min- 
eral fiber web. which are bonded to each other 

25 by needling, the mineral fiber web containing 

longitudinal reinforcing yarns made of a min- 
eral material. 

2. The laminate as claimed In claim 1, wherein 
30 the synthetic fiber web comprises polyethylene 

terephthalate fibers. 

3. The laminate as claimed in either or both of 
claims 1 and 2, wherein the synthetic fiber web 

35 is a filament web which has been precon- 

solidated in a conventional manner. 

4. The laminate as claimed in claim 3, wherein 
the weight per unit area of the filament web is 

40 50 to 350 g/m^ for a filament linear density of 3 

to 8 dtex. 
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1. Schichtstoff aus einem vorverfestigten Synthe- 
sefaservlies und einem vorverfestigten Mineral- 
faservlies, die durch Vernadelung miteinander 
verbunden sind, wobei das Mineralfaservlies 
langslaufende Verstarkungsgarne aus einem 
mineralischen Werkstoff enthalt. 

2. Schichtstoff nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Synthesefaservlies aus 
Polethylenterephthalat-Fasern besteht. 

3. Schichtstoff nach mindestens einem der An- 
spruche 1 und 2. dadurch gekennzeichnet daB 
das Synthesefaservlies ein RIamentvIiesstoff 
ist, der durch an sich bekannte Verfahren vor- 
verfestigt ist. 



5. The laminate as claimed in one or more of 
claims 1 to 4. wherein the mineral fiber web is 

45 a wet-laid staple fiber web. 

6. The laminate as claimed in one or more of 
claims 1 to 5, wherein the mineral fiber web 
has a weight per unit area between 30 and 60 

50 g/m2. 

7. Use of the laminate of claim 1 as a carrier web 
for roofing and sealing webs. 

55 Revendications 

1. Tissu stratifi^ forme par une nappe prealable- 
ment renforcee de fibres de synthese et par 
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une nappe prealablement renforcee de fibres 
min^rales, qui sont reunies entre elles par ai- 
guiiletage» la nappe de fibres minerales conte- 
nant des fils de renfort longitudinaux realises 
en un nnateriau mineral. s 

2- Tissu stratifi^ selon la revendication 1 , caract^- 
rise en ce que la nappe formee de fibres de 
synthese est constitute par des fibres de 
rephtalate de polyethylene. io 

3- Tissu stratifie selon au moins Tune des reven- 
dications 1 et 2, caracterise en ce que la 
nappe form6e de fibres de synthese est un 
materiau en nappe formee de filaments, qui is 
est prealablement renforcee au moyen de pro- 
cedis connus en soi. 

4. Tissu stratifit selon la revendication 3, caracte- 
rise en ce que le poids par unite de surface de 20 
la nappe formee de filaments est compris en- 
tre 50 et 350 g/m^, dans le cas d'un titre 
individuel compris entre 3 et 8 dtex. 

5. Tissu stratifie selon au mains Tune des reven- 25 
dications 1 a 4, caracteris6 en ce que la nappe 
formee de fibres minerales est une nappe for- 
mee de fibres discontinues appliquees par voie 
humide. 

30 

6. Tissu stratifie selon au moins Tune des reven- 
dications 1 a 5, caracterise en ce que la nappe 
formee de fibres minerales possede un poids 
par unite de surface compris entre 30 et 60 
g/m^. 55 

7. Utilisation du tissu stratifie selon la revendica- 
tion 1 en tant que bande de support pour des 
bandes de toiture et des bandes d*etancheite. 

40. 
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